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Abstract of FR2669689 
Connecting rod which does not have a bearing 
bush on the small end, characterised in that it 
exhibits, on the base metal of the small end 
bore, a deposit having good friction and wear- 
resistance properties. 
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@ Bielle sans coussinet de pied et procede de realisation. 

(c?7\ nielie d^DOurvue de coussinet sur le pied de Welle, ca- 
ll^tell oa?te fait qu'elle presente. sur le metal de base 
de l^ltsl^ du pfedde bielle, un depot ayant de bonnes 
Sropri6t6s^e frottement et de resistance a I'usure. 
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•RTPT XJESA NS POT JSSINET PR PIED ET PROTEDE DE RRATISATTON 

La presente invention se rapporte k une bielle en acier 
depourvue de coussinet sur le pied de bielle et a son 
proc6dede realisation.. 

L'axe de piston est monte libre dans le pied de bielle et en 
fonctionnement, tourillonne aussi bien dans le pied de 
bielle que dans les bossages d'axe du piston. 

II a d6j£ 6t6 propos6 de realiser une bielle tourillonnant 
directement k son pied sur Faxe du piston, sans 
interposition de coussinet ou m6tal antifriction. 

Ce type de montage s'adresse a des moteurs particulierement 
charges. 

Habituellement le pied de bielle est pourvu d'un coussinet. 

Le coussinet (ou bague) est monte frette dans le pied et y 
genere des contraintes de tension. Le dimensionnement du 
pied r^sulte de la prise en compte des contraintes 
superpos6es de tension et de service. II existe des exemples 
pour lesquels la part de contraintes prise par le frettage 
de bague sur les contraintes mecaniques globales de pied est 
sup6rieure aux contraintes induites par le fonctionnement de 
la bielle. 

La presente invention a pour but de supprimer les 
contraintes de frettage de la bague. En consequence on 
reduit le poids de la bielle et Tencombrement au niveau du 
pied grace k la suppression de la bague habituelle. 

La suppression de la bague de pied de bielle et son 
remplacement par des solutions qui assurent la fonction 
anti-friction mais qui ne generent pas (ou tres peu) de 
contraintes internes de tension dans le pied lors de leur 
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mise en oeuvre, permet done d'envisager un dimensionnement 
reduit du pied et un gain sur la masse totale de la 
bielle.Cet avantage est d'autant plus important que ces 
solutions s'adressent a des bielles de moteurs charges et 
rapides pour lesquels 1' aspect Eduction d'inertie de 
l'attelage mobile est primordial pour 1' augmentation des 
performances moteur. 

Conformement a invention, la bielle est caracterisee par 
le fait qu'elle presente sur le metal de base de l'alesage 
du pied de bielle, un depdt ayant de bonnes proprietes de 
frottement et de resistance a l'usure. 

Le procede de realisation de cette bielle est caractdrise 
par le fait qu'il consiste a durcir par trempe l'alesage de 
la bielle avant de realiser le d6p6t 

D'autres caract6ristiques et avantages de invention 
ressortiront de la description suivante qui fait reference 
aux dessins annexes sur lesquels : 

- La figure 1 est une vue partielle d'un pied de bielle 
pourvu d'un revetement selon l'invention. 

- La figure 2 est une vue en coupe d'un premier type de 
depdt appbque sur l'alesage du pied de bielle. 

- La figure 3 est une vue en coupe d'un autre type de depdt 
applique sur l'alesage du pied de bielle. 

La bielle selon l'invention est reaUsee en acier. Elle 
P r6sente dans l'alesage de pied de bielle 1 un depot 
anti-friction 2, ne generant pas de contraintes de tension 
dans le metal de base. 
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Ce d6p6t est constitu6, par une couch e lubrifiante et 
antigrippante de sulfures de fer obtenue par yoie 
thermochimique (k basse temperature) ou de nickel chimique 
obtenue par voie 61ectrochimique ou de carbone dur obtenue 
pax proc6de de d6p6t en phase vapeur. L'al6sage de pied de 
bielle, peut fetre pr£alablement durci par trempe par 
induction. Ces solutions peuvent £tre utilis£es face k un 
axe de piston en acier de type utilise en s6rie, ou 
pr6alablement trait6 par les techniques 6voqu£es 
pr6c6demment. 

La figure 1 montre un d£pot de carbone dur. L'6paisseur du 
d6p6t de carbone (figure 1) est de 1 k 10 microns. 

La figure 2 montre un depot de nickel chimique durci. 
L^paisseur du d6pot de nickel chimique (figure 2) est de 5 
k 50 microns. 
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m Bielle depourvue de coussinet sur le pied de bielle, 
caracterisee par le fait qu'elle presente, sur le 
metal de base de l'alesage du pied de bielle, un depot 
ayant de bonnes proprietes de frottement et de 
10 resistance a l'usure. 

Bielle selon la revendication 1. caracterisee par le 
fait que le dep6t est un dep6t de carbone dur. 

15 [3] Bielle selon la revendication 1, caracterisee par le 
fait que le depot est un dep6t de nickel chimique. 

[41 Procede de realisation d'une bielle selon l'une 
quelconque des revendications precedentes caractense 
20 par le fait qu'il consiste a durcir par trempe 

l'al6sage de la bielle avant de realiser le depot. 
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FIG. 2 



FIG.3 
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